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નાનાલાલ સારાભાઈ રાહ 
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નિવેદન 


*ખા।॥ પુસ્તક લેખનમાં મારા પુરોગામીઓનોા 
હુ પુરો રણી છું. મારો પોતાને તકલીનો અનુભવ, 
સતાન અને વાંચન ત્રણુ માસ જેટલી મર્યાદિત છે, 
એટલે પુસ્તકમાં અનેક ગ્રરીએ છે. છતાં આટલુ 
તો આટલુ” નતાને કઇક અ'રો જરર ઉપયોગી 
ચરો એ આશાગખએે આ પ્રકાસન છે. 


જુરેક તકલી કાંતનારને મારી પ્રાથના છે કરે આ 
વિષયપરનેો પાતાના અનુભવ, સમાલોચના, સલાહ, 
સુચના અને બીજી દરેક ન્નતની માહિતી મને 
સોક્લે તો ખીજી આજત્તિ વધુ સારા સ્વરૂપમાં 
બદર પડી શકે. 

ર્સ્રિક 


તડ્લી 


ત્યાગ અને ઉત્પાત્ત-નાશ અને રચના એમ અસહકારના 
ખે અંગ છે. ખેમાંથી એક વીના આપણે ચલાવી શ્કતાજ 
નથી. આપણી લડતમાં સ્વદેશી વીના આપણાથી એક ડગલું 
પષુ.નહી જઇ શકાય. સ્વદેશીની સફળતા સારૂ આપણે પરદેશી 
કાપડને। સર્વથા ત્યાગ કરવો રલે. ત્યાગ વૈરાગ્ય વીના નટકે એ અનૃ- 
ભવનું વાકય છે. આપણુને પરદેશી કાપડ તરફ એટલો વેરાગ્ય, 
એટલો અણુગમો આવજે જેઇએકે જેવો આપણને કોઇપણ મેલી 
વસ્તુ તરફ આવે છે. એવો વેરાગ્ય પેદા ન થાય ત્યાં સુધી ફરી 
ફરી આપણું મન નનપાનની સાડી તરક માન્ચેસ્ટરના મલમલ 
તરફ ખેંચાયાજ કરરે; ને ત્યાં લની આપણે તેના જેવી ચીનને 
માગશું. પરીણામે તેના જેવી ચીનને આપનારા દગો દઇ તેજ 
ચીજો આપણને વોરાવશે. 


બહિષ્કારના આ નાશક શસ્્રને સપુષખુ' કફળિભુત કરવા 
માટે ઉત્પત્તિનુ રચનાત્મક કાય" અનિવાર્ય છે. તેથી અત્યારે 
આપણે વિષેશ અને સર્વોપરી ધમ ખાદી છે, એટલે કે જેણે 
ખાદી પહેરી લીધી છે તેણે ખોજી ખાદી ઉત્પન્ન ડરવામાં 





(૬) તકલી 


મચી જવુ નેઇએ. આ ઉંત્પત્તિને માટે રેટીઓ એ એક 
ઉપાય છે, પણુ તેનાથીએ વધુ સહેલો અને સાર્વજનિક ઉપાય 
તે તકલી કાંતષા્‌. તકલી એ પણુ એક પૂજનીય ગાય છે. ગાય 
વીનાનું ધર જેમ ન શોભે તેમ તકલી વીનાનું ઘર ન શોભે. 
નાના મોટા કોઈ જેમ ગાયને દોહવામાં હલકાઈ નથી માનતા 
તેમ તકલી ચલાવવામાં ઉલકાઈ ન માનતા ગૃહસ્થાઈ માનવી 
નેઇએ. ને પરિણામે હાથે કાંતેલું' સુતર દુધની જેમ કિમતી 
ગષ્ષાવું ન્તેઇએ. ગાય તો કોઇ વેળા પાટું મારે છે. પણુ તકલી 
તો એવી પરોપકારી છે કે પાટુ મારેજ નહિ. તેની પાસેથી 
ઉજળુ દુધ જેવુ સુતર તમારી ઈચ્છાએ લઈ શકા છો. ગાય 
પોતાની શકિત પ્રમાણે દુધ આપે છે. તકલી તમારી શકિત 
પ્રમાણે સુતર આપે છે. 


તકલી છે તો બહુ નાનકડી વસ્તુ પણુ તેની શકિત બહુ 
ભારે છે. તકલી બહુ ધીમી ચાલે છે ને થોડું સુતર કાંતે છે 
પણુ તેમાં સાઠે કરોડના વીદેશી કાપડનો બહિષ્કાર 
કરવાનું સામય* છે, કેમકે હીંદુસ્યાનની કરેડોાની 
સખ્યા એટલી વિશાળ છે કે દરેક જષ્ુ થોડું સુતર કાંતે 
તો પષુ સરવાળે ૮ગલા વળે. એ કરડા સુધી પહોંચવાની 
રકિત તકલીમાં છે. તકલી એ આપણા સતત ઉધ્વાગનુ ચિન્હ 
છે. સ્વરાજ્ય માટેના પુરૂષા્થનુ અને ગરીખા સાથેના સબધનુ” 
પ્રતીક છે, મુક કાર્યના પાઠ આપવાનુ સાધન છે અને તકલી 
દારા કોઇની પણુ રોજ પર્‌ તરાપ પડતી ન હોવાથી તે અવેર 
અને સર્વોધ્યની સાધના છે. તકલીમાં ઉત્પાદક શ્રકિત રેટીઆ 








તકલી (૭) 


કરતા આછી છે પણુ પ્રચારક શકિત અનેકગણી વધુ છે. 
એટલે ઝાઝા હાથ રળીઆમણુની દ્રષ્ટિએ ખાદીના અય શાસ્માં 
તકલીનુ સ્થાન પ્રઃમ દરન્ન્નનું છે. અનુભવીઓનુ કહેવુ છે 
ઉ પરદેશથી જેટલું કાપડ આવે છે તેટલુ'જ કાપડ આપણા 
દેશમાં ઉત્પન્ન કરી લેવું હોય તો પચાસ લાખ રેૅટીઆ 
રાજના પાંચ કલાકના હિસાબે ચલાવવા ન્નેઇએ. પણ 
ઞએોછામાં સ્‍મઢ0છી મુડીથી કામ કરવા ને વધુમાં વધુ માણુસોને 
રેકવાને તકલી એ એકજ સાધન છે ઘણુ જવો તકલી. 





કાંતવુ' અને વ્યવસ્થિત કાંતવુ' એ બેમાં ઘણે! ભેદ છે. 
કાંતવુ એટલે જેમ તેમ કરીને જ્યારે ત્યારે રમતા રસળતા 
નવા તેવા તાંતણા કાઢવા એમ નહિ. પષ્યુ કાંતવું' એટલે કાંતવા 
પુવતી બધી કીયાઓ નનણી લેવી અને સ્વસ્થ ચિત્ત સરસ 
એકધારૂ' વળદાર સુતર નિયમ પુવક કાંતવુ તે, આ ન્નતના 
કાંત'ગુ માટે સાથી પહેલા બધી જરરી ચીજને એકડી કરવી તે 
આવસ્યક અને અનિવાર્ય છે. 


સફળ અને સાંગોપાંગ તકલી કાંતણુ માટે કઇ કઇ વસ્ત્રુએ 
આવશ્યક છે તે આપણે મુળયી તપાસીએ. 


કાંતવાનો મુખ્ય આધાર ર્‌ પર છે. કાંતવાની શાધ્ધ ક્રિયા 
ત્યારેજ સફળ થાય જ્યારે ચોકખું રૂ અને સાચી પુણી આપણી 
પાસે હેય. આંધ્ર જે આટલુ સુદર ઝીણું કાંતી શકે છે તેના 
મુળમાં રૂને શુધ્ધ કરીને શાસ્રોય પધ્ધતિએ પીજી પુણી કરી 


(૮) તકલી 





લેવાની ક્રિયા રહેલી છે. જે જે પાંતા આજે મોટા પ્રમાણુમાં 
ખાદી ઉત્પન્ન કરી રહયા છે તે બધાના મુળમાં નને તપાસીશું 
તો કાંતનાર પોતે પોતાની પુણી કરી લે છે. કાંતનાર પોતે 
જ્યારે પૂણી કરે ત્યારે તેને ચીવટ રહે છે કે મારે માર્‌ સુતર 
કાંતવુ' છે ને તે સુન્દર કાંતવું છે માટે રને જેટલું સરસ સાફ 
કરી શકાશે અને પૃણી જેટલી સારી હશે તેટલું સરસ કાંતી 
શકાશે અને સુન્દર કાંતી શકારો. 


પણુ આજકાલ મિલની પુણીએ બન્નરમાં તરત અને 
સહેલાઈથી મળતી હોવાથી ધણાએ હાથની પુણીનો આગ્હ 
છોડયો. પરિષ્યામે સુતર બગડયું. કારણ કે મિલની પુણીઓમાં 
ગમે તેવુ' ખરાબ ર્‌ વપરાય છે. આથી સુતર ૬₹ીસુ અને નબળુ 
ચાય છે. એટલે કોઈએ મિલની કે બન્નરમાં મળતી ગમે ત્યાંથી 
ગમે તેવી પુણીએ ન મેળવવી. 

સારી પૂણીઓ મેળવવી ક્યાંથી ? આનો સાદ્યો અને 
સરળ ઉપાય એ છે કે નતે પી'જ્ણુ ચીખી લઈ પોતેજ 
ભજેઇતી પુણીએા બનાવી લેવી. 

મુબઈ જેવા શહેરમાં જતે કપાસ ઉંગાડી તેની પુણીઓ 
બનાવી ઉંપયોગમાં લેવી એ અશક્ય છે. આવે વખતે ન્નેઇતો 
કપાસ ખરીદી તે પરથી પાંદડાની ૪ીટી તદ્ન સાફ કરી નાંખીને 
દુપ જેવુ સફેદ કપાસ બનાવવુ જેરએ. 
સારો. કપાસ* 

૧ ડપાસના રેસા લાંબા હોવા ન્નેઇએ. 





તક્લ્લી (૯) 





ર કુમાસ બહુ સરસ ન્નેઈએ. 


૩ કપાસના રેસા બીથી જરાક ખે'ચતા છુટા પડતા હોય 
તો તે કપાસની મજબુતી ઓછી સમજવી. 


૪ કપાસ લેતી વેળા તદન સ્વચ્છ ન્નેઈએ. 
પ સડેલા ખી વાળા કપાસને ઉપયોગમાં ન લેવુ. 


* લેવાની ક્રિયા* 


હવે સારા થએલા કપાસમાં ખી રહયા છે તે છુટા પાડવા 
માટે એક યત્ર આવે છે. તેને ચરખો કહેવામાં આવે છે. 
કપાસમાં ભેજ ન હોવે ન્નેઇએ જે ભેજ હોય તો તેને તડકામાં 
સુકાવવા દેવે! જેધ્ઠએ અતે કપાસ પર્‌ પાંદડીનો કે બીન્ન કોઇ 
પકારનો કચશે ન હોવે જેઈએ, કચરો રહી જશે તો પીલાયા 
પછી રૂ સાફ કરવું બહુ મુશ્કેલ પડરી. 
ચરખાને હાથે ઝ્ેરવવામાં બહુ કઠેણુ તેમ ખહુ ઢીલો ન 
લાગતો ન્નેઇએ. પરતુ સરળ રીતે ખી દબાયા વગર ફેરવે! નનેઇઇએ 
આમા કણો બહુ લીસો જેઇએ અને સપાટાબધ કપાસ લોદા- 
વવુ' જોઇએ. 
રૈ 
૧ કારખાનામાં લાઢાએલ રની પુણીથી કાંતતા તાર 
તુટશે, સુતર અસમાન અને કીટીવાઈઇ આવરો અને 
ખાદી બગડશે માટેજ કારખાનામાં લેોહાએલું રૂ 
ન વાપરવુ. 


(૧૦) તકલી 








ર૨ રને બહુ દાબી દીધું હોય તો સાર્‌ પીન્નતું નથી. 
૩ કંચર્‌વાળા રની પુણીમાં ઝીટી રહી જ્નય છે તે છેવટ 
સુધી હેરાન કરે છે. 
રૂમાં ભેજ તો. નજ હોય. 
હાથ ચરખા પર લેટેલા તાજ્ન રતે તરત પાજી 
લેવું સારૂ છે. 
પી'જણ 
લેોલદ્યા પછીની ક્રિયા પીંજવાની છે. પીજ્યા પહેલા તાંતને 
મીણુ ચોપડી એક કપડા વતી લુછી નાંખવી અને પછી બાવળ 
અથવા લીમડાના પાન તેને ચોપડવા અને પછી તેતે પણુ 
એક કપડા વતી લછી નાખવી. મીણુ દરરોજ ચોપડવાની જર્‌ર 
નથી. જ્યારે રૈસા ઉંખડી ગએલા લાગે ત્યારે તે ચાપડવું. પીં'જ- 
ણુનું સમતોલપણું ખૂબજ સુદર હોવું ન્નેઇએ. તાંત પાંચ 
તારી હેય તોજ ઉત્તમ શુષ્ધ પીન્ણમાં ત્રણ તારી અથવા 
ચાર તારી ન્નેઇએ. ગોરીલે! લીસા હોવે! જેધએ, પૃણી બના- 
વવાનો પાટલે તથા હાથો તદન લીસો ન્નેધણએ અને સળીઓ 
સીધો તેમજ પુરી રીતે લીસા હોય. કમાનનતી ખેચ બહુ સારી 
હોવી ન્નેધ્એ. 
૧ ન્યારે પીજવા ખેસીએ ત્યારે પીજણુ અગેના સાધને! 
લ૪ને ખેસવુ. 
ર પી'જણનેોા અવાજ ખુખ સુદર આવવે ન્નેધ્એ. 





તકલી ૫45૦૩ (63) 


૩ 


લહર 


છ 


“૪ ,#: સહ 


ગોટીલના ફટકા લાંબા એક સરખા ન્નતેસથી પડવા 
જઇએ. 

પીંજતા પી જતાં કણી પડી ન ન્નય એ ધ્યાન રાખવુ. 
[કણી એટ્લે રેસા તુટીને ગોળ કણુ બને છે તે.] 
પુણી એક સરખી થવી ન્નેઇએ બહુ ન્નડી નહિ 
તેમ બહુ પાતળી પણુ ન બનાવવી. પુણ્ઠી લગભગ 
૭ ઇસ લાંખી રાખવી. 

આજુબાજુની જગ્યા ખુબ સ્વચ્છ રાખવી. જગ્યા 
ભેજવાળી તો પસદ નજ કરવી. 

પુણી બહુ વખત બહાર ન રશાખવી, તરત કાગળમાં 
વીટી લેવી. 

પાલ બહુ વખત એમને એમ પડયો ન રહેવા દેવે. 


પુણી તદન સફેદ હોવી ન્તેઇએ. જીટી-કચરાં બિલકુલ 
ન હોય. 

બધી પુણી એક સરખી વ્યવસ્થત રીતે ગોઠવેલી 
“નંધ્એ. 

પુણી બહુ કઠંણુ ન હોય તેમ તદન લુલી પણુ ન હોય. 
ઝીણું સુતર કાંતવા બહુ નાની, પોચી પુણી ન્નેઇએ. 
પુણી ઉપરના રેસા ઉબળી ગયેલા ન નનેઇએ. 


પુણી ષ્ઠુલી ગયેલી હોવ તો તે લગભગ નકામી 
જેવી છે. 


(૧૨) તકલી 


પુણી સાચવવી કેમ ? 

૧ તેયાર થયેલી પુગી બહુજ વ્યવસ્થિત રીતે પડીકામાં 
ખાંધી લીધેલી હોવી ન્નેઇએ. 

ર પુણીને હવા ન લાગે એની કાળજ રાખવી, નહિ તો 
તે %ુલી જરો આ સારૂ કાંતતી વખતે બધી પુરીએ 
બહાર ન મુકી દેવી. જ્નેઇતી એક એક પુણીજ લેવી. 

૩ સેથી સરસ રીત તો પુણીને એક નાતી પેટીમાં એક 
ચર ગોઠવી તે પર કાગળ મુકી ખબીન્તે થર મુકવે 
એવા ચાર પાંચ થર કરી પુષ્ટી રાખવો. અને તેને 
બરાબર ઢાંકી દેવી. 

પુણી તેયાર થયા પછી કાંતણુનો બીજને આધાર તકલીંની 

ખનાવટ પર્‌ છે. સાથી સરસ ઉપાય પૈસાની બરોબર વચમાં 
કાણુ' પાડી, છત્રી કે સાયકલના પૅડાને તાર અગર વાંસની સળી 
લઇ તેનો એક છેડો સુતરના તાર ભરાવો શકાય તેમ કાનમથી 
ધસીને કે ચાકથી છેલીને તેની તકલી બનાવી ઉપયેગમાં 
લેવાનો છે. સાધન હોય તો લાકડાની તકલી વધુ સારે કામ 
આપે કારણુ તે હલકી ફરે છે. દીકરાની તકલી અનુભવે ઉત્તમ 
પુરવાર થઇ છે પણુ પડૅ કે તરત તુટી જય તે તેની મુશ્કેલી 
છે. આજકાલ સારી તકલી ખે આનાની કિંમતે ખાદી ભ ડારમાંથી 
મળો શકે છે. 

તકલીની ચકરડીનું વજન પ્રમાણુસર, સળીઓ સાવ સીધે 

ન ઠૅર્ડાય તેવો, તે પરનો હુક બરાબર, અને ધાતુના ચકદાનુ. 





જ” પણા: 








કાણ' જેમાં સળીઓ ખેસાડેલી હોય છે તે ચકદાની બરાબર 
વચમા હોય એ આવસ્યક છે. 
સારી તકલી અને અને સુન્દર પુણી મળી એટલે 
કાંતવાની તેયારી થઇ ચુકી. 

ડાબા હાથમાં રૂની પુણી પકડ્ડી જમણા હાથ વડે તકલીને 
ફેરવીને તાર પુણીમાંથી ખેંચતા જવો ને આ દરમ્યાન તકલી 
ફરતી બ'ધધ ન થઇ ન્ય એ લક્ષમાં રાખવું આ તકલી કાંતણુનોા 
મુળ અને સહેલામાં સહેલો! સિધ્ધાન્ત છે. 


ચિત્ર ૧ માં પુણીમાંથી 
સુતર્‌ કેવી રીતે નીકળે છે ને 
તેનો તાર કેમ બંધાય છે એ 
બતાવ્યું છે. રૂની પુણીને એક 
હાથમાં પકડી ખીન્ન હાથ વડે 
તેમાંથી તાર ખેચવા માંડરો। 
એટલે ભાગ ૧ માં બતાવ્યા 
મુજબ રેસા પુણીમાંથી નીક- 
ળવા માંડશે. સાથે સાથે 
જમણા હાથ વડે રેસાઓને 
ડાબી બાજુએ વળ દેતા 
જવાથી ભાગ ૨ માં બતાવ્યા મુજબ રેસા ધટ થઇ તાર 
બ'ધાવા માંડરેો. અને પુરતો વળ દેવાઇ રહેતા ભાગ ૩ માં 


ખતાવ્યા મુજબ કપડું વણી શકાય તેવો પાકો તાર તૈયાર થઈ 
રહેરો. આ કાંતણુના મુળ તત્વે છે. 








(૧૪) તકલી 


ડાબા હાથ અને પુણી. 


કાંતતી વખતે પુણી હમેશા ડાબા હાથમાં પકડીને હથેળી 
કાંતનાર તરફ રહે તેમ રાખવી. પુણીનો તીચેનોા છેડો ત્રીજ 
અને ટચલી આંગળી 
અને અંગુઠા વચ્ચે 
પકડ્ડી ને ખીન્ને 
છેડે। કાંતતા કાંતતા 
તારની વચ્ચે ન 
આવે તેમ પહેલી 
અને ખીજ આંગળી 
વચ્ચે ચિત્ર ૨ માં 
બતાવ્યા મૃજ બ 
પકડ્ડરી રાખવે. 
નીચેનો છેડો અગુઠઠા અને બે આંગળીઓ વચ્ચે જરા દબાવી 
રાખવો અને ન્નડુ અગર ઝીણ જેવુ સુતર કાંતતા હોઈએ તે 
પ્રમાણે દબાણુ ઓછું અગર વધુ કરવુ. 





શરૃઆત. 

ત્યાર બાદ ચિત્ર ૧ માં બતાવ્યા મુજબ છાથેયી છ થી 
આઠે ઇચ લાંબે તાર કારી તકલી પર્‌ વીટી કાંતવાની રારૂઆત 
કર્‌ી શકાય. 

ચિત્ર ૩ માં તક્લીથી સુતરને વળ ચઢાવવાની ક્રિયા 
બતાવી છે. આ કામ અ'ગુઠા અને વચલી આંગળીથી થાય છે. 
તકલીના તારને ચિત્રમાં બતાવ્યા ઝ૩ુજબ પકડી, અગુદા અને 











તકલી (૧૫) 








વચલી આંગળાને એક ખીન્નની ઉંલટી દીશામાં ચલાવી, તકલીને 
જેરથી ફેરવીને પછી ચિત્ર ૪ માં બતાવ્યા મુજબ સાથે સાથેજ 





ચિત્ર ન. ૩ 


તારને પુણીમાંથી ખેચવે।. તકલી એક સરખા ન્નેરથીજ ફરે * 
એ અતિ આવરયક છે. નહિ તો સુતર કમન્નેર અગર ખહુ 
પાકુ થઇ નશે, જમણા હાથથી સુતરનેો તાર ૩-૪ છચ 
જેટલે લાંબો ખેચી સેકન્ડભર રીલે! મૃષ્ઠી દેવો જેથી વળ ઉપર 
સુધ્રા ચડી શકે, પછી વળી પાછે તાર ખેચવા વળી ઢીલે 
મુકી વળ ચડવા દેવે. તાર કેટલો ખેચવો તેનો અ'દાજ પુણી 
સુધી કેટલો વળ પહોંચી જનય છે અને સુતર કેટલું મજબત 
થાય છે તેની પરથી આવી જરો. તકલી નરા ધીમી પડે કે 
પાછી ફેરવવી, શરૂઆતમાં તો તકલી જલ્દી જલ્દી ધીમી પડ- 
વાથી કંટાળા આવશે ને તકલી ફરતી બંધ થઇ ઉલટી દિશામાં 
ફૂર્વા માંડતા વળ નીકળી જઇ તાર ઢ્ુટી જરે, પણુ જેમ જેમ 


રેવ પડતી જશે 
ડ | તેમ તકલી પોતાની 
કડ પે મરજી મુજબ ફરવી 


બધ થઈ આપણી 
મરજી મુજબ કરવા 
માંડશે, અને કાંતવા 
નું ધિરજ છંતા 
વનન્ઝ અને સ્જુતિ સાથે 
ઝુ પ ન્નરી રાખવાથા 
અતે કાંતતી વખતે 
મોજ આવશે. 





ડે ચિત્ર ૫-૬ ને 

૭ માં કાંતવાની 

ચિત્ર ન. ૪ ક્રિયા કમશઃ ખતાવી 

છે. ચિત્ર પ માં બતાવ્યા મુજબ સુતરને તકલીથી અમૃક અતરે 
પકડવું. પાસેથી પકડવાથી ડુંકો તારના ભાગ બહુ પાકે ય 


જશે ને તકલી જલ્દી યેર્વી બંધ થરો. થોડા વખતના મ્હાવ- 
રાથી તકલીની સામે ન્નેયા વગર્‌ તકલી ફરે છે કે નહિ તે કઇક 
અરે પુણીમાંથી નીકળતા રેસા પરથી ને કઇક અરે જમણા 
હાથથી યતા તારના સ્પર્શ પરથી ખબર પડી જરો. આંખ 
હમેશાં જ્યાં પુણીમાંથી તાર નીકળે છે તે તરક રાખવી કે 
જેથી એક ધારે તાર કાઢવા તરફ મથી રહે. શરૂઆતમાં તકલી 
'ફર્વવી. તાર ખે'ચવે, તકલી ફરતી રહે તે સભળાવવુ વીગેરે 


તકલી (૧૭) 


એટલી બધી વાતો 
તરક ધ્યાન આપવુ 
પડે છે કે અમુક 
વખત તો કાંતનાર 
કટાળે છે. 


ગદ્ઢા ન પડે ને સુતર 
એકપધાર્‌ નીકળે માટે 
તાર ખેચીને આંમળી 
ને અંગુઠા વતી એક 
સેકન્ડભર તારને 
“મણી બાજુ ઉ'ધો 
વળ દ૬ઇ કરી ડાખી 
ખાજુ વળ દેવો. આ ત્ર ન. પ 
ક્રિયામ્હાવરાથી અતિ સુગમ થઇ જશે નેકાંતણુપણુ સહેલુ ચરે. 
તાર પાકે થઈ જવા પછી પણુ એક ખે વખત તફંલી 


ફેરવી તેને વળ દેવાની ટેવ ઘણાને પડી ગઈ હોય છે, આ 
અનાવશ્યક છે. ખેસીને કાંતતા તાર્‌ ૧૨-૧૬ ઇચ લાંખો થાય 


એટ્લે વીટી લેવો ઉભા ઉભા કાંતનાર માટે ૩ ૪ુટનો તાર 
વીટવા યોગ્ય ગણાય. 

ચિત્ર ૮ માં બતાવ્યા મૃજબ ડાબા હાથમાં તાર પકડી 
જમણા હાથથી તકલી જમણી તરદ ફેરવતા ફેરવતા વી ટતા 
જવુ. ને કાકડી ભરાઇ જય ત્યારે આળસ રાખ્યા વગર 
અટેરણુ અગર કાળકા પર સુતર ઉતારી લેવુ. ઉભા ઉભા 





(૧૮) તકલી 





કાંતતા સુતરને તાર બહુ લાંખો થયો તો ચિત્ર € માં બતાવ્યા 
મુજખ હાથ પર્‌ લઇ પછી વીટવુ સુગમ પડશે. 
જ ફાળકા પર્‌? 

ફાળકે ઉમેશાં ૪ જફીટનો હોય છે, અને એવોજ રાખવે. 
એના એક આંટાને તાર કહેવાય, એવા ૭૦ આંટા વી'ટીએ 
ગેટલે એક લટી થાય, દરેક લટીને એ દોરાની ન્નેગ બાંધેલી 
હોય એવી દ લટી તેયાર કરો એટલે એક ૬૩૦ તારતી 
(૮૪૦ વારતી) એક આંટી તૈયાર થશે. તેને પછી એક દોરાથી 
ખાંધી દો. અને તેના બન્ને છેડાઓ સુતર સાથે બાંધી દો. 
થ અટેર્ણુ પર્‌? 

આની લખબાઈ ૧ ખ્ઠટતી હોય છે એટલે તેના ચાર આંટા 








તકલી (૨૯) 





એક તાર કહેવાય. તેનાપર એકી સાથે ૨૧૦ તાર ઉતારી 
શકાય, પછી તેના બન્ને છેડા સુતર સાથે ખાંધી લેવા. 

જ સુતર ઉતરી રહે પછી તેને પાણીથી ભીતું કરવુ 
અને જ્યારે સુકાઈ જય (તડકામાં ન મુકવુ) ત્યારે તેતે ઉતા- 
રીને આંટી બનાવી લેવી. 

૧ સુતર્‌ કાળકા ઉપર્‌ હોય ત્યઃરે ફાળકેો પાણીમાં ઝખોળીો 

લેવે।. 


ર સુતર ફાળકા પર્‌ સુકાઇ નજ્નય પછી ઉતારવું, 


(૨૦) તકલી 





#/ પ 


નઈ 
7 


ચિત્ર ન.હ૮ 


સુતરને જુકારવાની રીત, 


શાળકા ઉપર ૬૩૦ તારતી ૯ લટ વાળી જે આંઃી થાય 
તે આંટીને ફરાળકા ઉપર હોય ત્યારે ઝુકારવું ન્નેઇએ. ફૂ કાર્યા 
વગર નને સુતર ફાળકા ઉંપરથી ઉંતારી લેવામાં આંવે તો સુતર 
નો વળ થોડા ઘણો ઉતરી ન્નય છે. માટે સુતર કાળકા ઉપર 
જેવુ'વળદાર હોય તેવુજ રાખવા માટે તેને પાણીથી ૪% કારવાની 
જર્‌ર્‌ છે, %ુકારવાથી પાણી સુતરના તારના એકેક રેસાની 
અદર દાખલ થાય છે, તેથી સુતરના રેસા અને તાર મજબુત 
થાય છે, અને તેની ખાદી ઝાઝો વખત ટકે છે. સુતર કેવી 
રીતે %ુકારાય તેની રીત આ છે:-- 
પહેલી રીત. 

આગળના વખતમાં મોઢામાં પાણીના કોગળા ભરીને ફાળકી 


ફેરવતા જતા અને પાણીને જ્ેનેરથી તેના ઉપર ૪ુકતા-નાખતા, 
આવી રીતે થોડા વખત ૪% કારવાથી સુતરના રેસાની અદર પાણી 





તકલી (૨૨) 


ચત્ર 





દાખલ યાય છે અને સુતર પાકુ થાય છે. પરંતુ આ રીત 
જરા ગદી છે. 
ખીજી રીત. 

ફાળકાને સુતર સાથે પાણીના ભરેલ ટબની અદર આયે 
૬બાડી દેવો, પછી હાથથી પાણીમાં તેના દરેક તાર છુટા કરવા 


આ રીતે ચારે તરફના તાર છુટા પાચ્યા પછી છાંયામાં ફાળકે 
સુડાવવા મુકવો. 


ત્રીજી રીત* ર 
નને ઝુવા હોય તો ફાળકાને દોરી બાંધીને કેવામાં ઉતારવે 


(૨૨) તકલી 


અને ફાળકાને પાણીમાં ડુબાડી દેવો, આ રીતે અરધી કલાક 
ફાળકો કુવામાં રાખવો. પછી કહાડી લઇ છાયામાં ફાળકાને 
સુકાવી દેવે. 

ચોથી રીત. 


પત્યરની સ્વચ્છ લાદી અથવા સ્વચ્છ લાકડાનો પાટલે 
લઈ તેના ઉપર ફાળકાને આડા રાખી સુતરના તાર એક હાથે 
છુટા કરતા જવુ.:અને ખબીન્ન હાથે પાષ્યી રેડતા જવું' આમ ચારે 
તરફ ફાળકાતેજ ફેરવીને સુતરનતી આંટીને બરાબર ભિન્નવવો 
જઇએ. પછી છાંયામાં ફાળકાને સુકાવી દેવો. બરાબર સુકાઈ ગયા 
પછીજ તેને ફ્રાળકા ઉપરથી ઉતારી લેવુ. 

ઉપરની કોઈપણુ રીતે સુતર પાણીથી ભિન્નવીને સુકાયા 
પછી ફાળકાપરથી ઉતારી [સુતરની] આંટીની છડી બનાવી લેવી. 
સુતરની છડી બનાવવાની રીત. 

બને હાથની હથેળી સામસામી રહે તેમ સુતરની આંરીમાં 
અદર હાથ રાખી ખે હાથ વડે વળ દેવો, વળ દીધા પછી 
અરધો અરંધ વાળીને દોરડાની પેઠે ૭ડી બનાવી લેવી. 
સૂતર્‌ની પરીક્ષા કરવાની રીત. 

સુતરની મજબુતી કેવી છે તે નનણુવા માટે તારને બને 
હાથની ચપટીમાં પકરી કાન આગળ રાખીને તેડવે. જે તેનો 
અવાજ ધીમો બાલે તો સૂતર પીસું છે તેમ નણુવું અને 
અવાજ જેરથી-કટ-ખોલે તો સૂતર બરાબર કડક છે તેમ 


તડલી (૨૩) 


જાણુવુ, એટલું બધું તો કડક નજ હોવું જેઈએ કે સુતરની 

ફ્રાળછી હાથમાં રાખી હોય ત્યારે તે ફાળકાના તારને આંટી 

પડી ન્નય [વળ ચડી ન્નય] જે તારને આંટી પડી જ્નય તેવુ' 

કતાયલુ' હોય તો ન્નણુવું કે તે સુતર વધારે પડતું કડક છે 

અને તેવું સતર વણુવામાં પણુ મુશકેલી નડે છે. માટે અતિશય 

વળવાળું સુતર સાર્‌ ન કહેવાય, પણુ ડ%ીસુએ ન હોય અને 

અતિરાય કડક પણ ન હોય તેવું સૂતર સાર્‌' ગણાય. હવે સુતર 

બધુ એકસરખું હોવું નનેધઇએ, કાઈ ઠેકાણે પાતળી અને “કોઇ 

ઠેકાણે જ્નદુ હોય એ સુતર પણુ સાર્‌ ન ગણાય, પણુ બધુ' 

સુતર એક સરખું-સમાન હોય તે સુતર સાર્‌ ગણાય. 

સુતર. 
૧ સુતર મજખુત અને વળદારજ ન્નેઇએ. 

ર પછી સુતરની સમાનતા એક સરખી રહે છે એની 
કાળજી રાખવો. 

૩ કાંતતી વખતે પુણીમાંથી કીરી સુતરમાં ન આવી 
જાય એની કાળજ રાખવી. 

૪ તુટેલા સુતરને સાંધવામાં ગાંઠ ન મારવી પરંતુ બન્ને 
છેડાને મેળવી દઈ વળ દઇ દેવે. 

પ છઢાથનેો મેલ સુતર પરે ન લાગે; સુતર તદન સ્વચ્છ 
રાખવુ. 

દં સુતરને ફાળકા પરથી કારી લેતા પહેલા ભીન્નવી 
સુકાવવાનુ' કદી ભુલવું' નહિ. 
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સિત્ર 





સુતરતો આક કેમ કાઢવો ? 

આંક એટલે સુતરની જ્તડાઈ પાતળાઈનુ માપ, જેમ આંક 
વધુ તેમ સુતર વધુ બારીક. 
આક કાઢવાની રીત. 


આંક- -.-...--*. -----એટલે કે તારની લબાઇને વજ- 

[ વજન આતનીામા ] 

નની આનીએ ભાંગી નાંખવુ -દાખલે સુતરના તાર ૬૪૦ છે. 
૬૪૦ 

વજન ર તોલા એટલે ૩૨ આની છેતો આંક: --- ::૨૦ 
૩૨ 


આંક. સુતરમાં સૌથી અગત્યની ચીજ તેની મજખુતાઇ [કસ] છે. 
કસનુ' પ્રમાણ કાઢવાની રીત, 
બે %ટની એક એવી ૬ આશી' લઈ તેતે ખાલી પર ટાંગવી 


તકલો (૨૫) 


અને પછી તેને છેડે વજન મુકાય એવું એકવદ' ત્રાજવુ' બાંધવું 
પછી એક પછી એક એમ તોલામાં વજન મુકતા જવું અને 
જે વજનના ભારથી સુતર તુટી નય તે નોંધી લેવું. પછી જે 
આંકનુ' સુતર હોય તેને એ વજનથી [તોલામાં ] ગુણી ગુણા- 
કારને ૩૬ વડે ભાંગવા જે સખ્યા આવશે તે કસ કહેવાશે. 





ક ર ને ઝુ કૂ ઝ* થધ્ ફ 
એટલે કસ- અક”સુંતર તોડનાર વણુન | તોલામાં | 
દાખલો : આંક ૨૦ છે ૩૬ 
અને ૯૦ તેોલાથી સુતર તુટે છે. 
પં ૧૦ 
ર૦ 5૯૦ 
ક “ફઝ “પક 
યદ 
૪ 


૧૦૦ કસનુ સુતર સાર્‌ કહેવાય. 

ઝડપ વિષે સૂચના? 

૨|ખાઉ કાંતનારા તથા પીજનારાએ તેમના કાર્ય'તી ઝડપ 
કેટલી હોવી જેધએ એ ન્નણુ લેવું જેધએ. પીંજણુ આથવા 
કાંતણુમાં લગભગ એક માસ સુધી ન્ને દરરોજ ૧ કલાક પણુ 
એનો મહાવરો રાખીએ તો સામાન્ય રીતે નીચેની ઝડપ મેળવી 
લેવાય છે. 
કપાસ લોહ્વું ૧ કલાકમાં ૧॥ રોર્‌ કપાસ. 
પી'જવુ ૧ કલાકમાં પ તોલા [પુ'સી બનાવવાની ક્રિયા સાથે] 





ચિત્ર ન. ૧૧ 


કાતબું. 
તકલી ૧ કલાકમાં ૫૦-૬૦ વાર 
રેટેયો »» ૧૫૦-૨૦૦ વાર 


સારી ઝડપ કોને કહેવાય. [કલાકની ઝડપ નોંધી છે] 


કપાસ લોઢવુ પા રોર 

પીજવુ' અને પુણી બનાવવી ૧૦ તોલા 
કાતવુ%* 

તકલી ૧૫૦ વાર્‌ 


રેટિયે 3૫૦ વાર 


॥તરેમેવે પો, 


101 ધય પમાં ૫૫ પ૫ ૫માં ૫૦ પથ પતા ફા 101 માપુયણ કહં 190 ૫1૫૦ 
મ 10 (ણ ૫૦૧૨માં જ 1ણી3પે મેક હી 
॥ ળો મેમર ૧૫10 3૪ વળે 

ધમણ ૧ પુ 

3 મ [ધ ॥ [ર [ 

ધ તો 1. મિ 

[9 3૪ 1,009 [/)0,000 ૨9-10 303 ૪-0 [0,000 
[ર્‌ 3# [/(99 1/(900? [£-? 1૫૬ પ૫? 1000 
૪ ( ફૉ? ર 0000 1(-? ૫/0 ૫-૫0 21090 
1 ઉ [9 ૨0000 1-00 [1 [૬-0 ર000 
[# (| રફ? ૨૬3900 11-10 [3૪ 1-૫ 33000 
૨? ૫0 ૬,100 ૨,૫0,000 [૫-૬9 [૫ ૪-0 (૫,000 
મ ૫ [909 ૨09000 [3-39 (દ? (-10 [૬000 
[? [/ ૩૬? ડેમ 1-09 [૪ ફ-? 3,000 





(૨૮) તકલી 





કોઠાની ટુક સમજીવી. 


૧. તેમાં આપેલા બધા આંક ગુજરાતમાં ક તાય છે. રૂની 
ન્નત ઉપર આંકની પમ'દગીનો ધણો આધાર રહે છે. એકસરખા 
૧૬ ન. ના સુતરનું કપ૬ ઘણુંજ સાર્‌ થાય છે. જે કોદાભાગ ૧ 
ને છના અનુસધાનમાં વાંચશે તે ૧૬ થી ઉપર જવાનું ઓછું 
પસદ કરરે. 


૨. એક ઇંચ પનામાં જુદા જુદા આંકના એટલા તાર નાખ્યા 
હોય તો ખુબ ધટ વણાટ આવે. સામાન્ય રીતે આ ઘણુ ઉચુ 
ધોરણુ ગણાય. ખીન્ન બધા કોઠા ભાગોનો આધાર કોટા ભાગ ૨ જન 
ઉપર છે. જે તેમાં તાર ઓછા મુકવામાં આવે તો આગળ ખરચ 
ઇ. તે પમાણમાં ઘટે. સાધારણ રીતે દરેક કાંતનાર સુતર વણુવા 
આપતાં પોતે ઇચે કેટલા તાર્‌ નાખવા પચ્છિ છે તે જણાવી શકે, 
તે પમાણે કપદું એછું સસ્તું; ઘટ કે પાંખુ' થાય. 


૪. કાથ ભાગ ત્રહમને પ૦ થી ગુણીને ખેવડાવ્યા છે, ખેવડા- 
વવાને। હેતુ એ “ક તેથી વાણાનેો પણ સમાવેશ થાય. શામાન્ય રીતે 
વાણા અને તાણા સરખા પમાણુમાં હોય. 


૫. આંકને ૨૧ થી ગુણી તેનાથી કોઠા ભાગ ૪ ને ભાગવાથી 
તોલા આવે છે. એક તોલે ૧ આંકના ૨૧ વાર થાય. 

૭. એકજ માણુસે એટલે વખ્મત તકલી ચલાવવી એ ગણુત્રી 
નથી, તકલી એટલા સરેરાસ વખત સુધી રજ ચાલવી ન્નેઇઃએ. 
એટલીજ ગ્ણુત્રી છે, કાંતનાર ખે કે ત્રણુ પણુ હોય. 





તકલી (૨૯) 





૯. “કેટલું કાંતીએ ત્યારે એક સાડી થાય?' એ ચોમેર 
સામાન્ય પ્રશ્ન છે. તેના આ જવાબ છે. સામાન્ય રીતે બબખે હન્નર 
આઓછેથી ૫2૫૦ની ખાદી વણાય છે. એમાંથા જેને ઉ-તેજન 
મળવુ હોય તે લે. 


કાંતવાની કળાને હસ્તગત કરવા ખાતર અને તેના આન'દને 
ખાતર જેઓ કાંતવા પચ્છિરે તેમતે એ આંકડા મદદરૂપ ચરે. ત્યાર 
પછી આંકડા માગ દેખાડશે. આપણે ટલું કાપડ તૈયાર કરવા 
ઈચ્છીએ છીએ અતે એક કુટુબમાં આપણે બધાં મળી રૅ'ટિયાને 
કટલો સમય આપી શકીએ તેમ છીએ એ વષ માંડતા પહેલાં 
સાએ નકકી કરી લેવું ઉચિત છે. ઉંપરની પદ્દતિ ઉપરથી સૌ કાઈ 


જુદા જુદા પના અને જુદી જુદી લખાઇને હિસાબ પોતાની મેળે 
કાઢી શકશે. 


અગત્યનુ :-- 


૧ ન્ન૬' અગર ઝીણું જે કાંતા તે એકધાર્‌ અને સમાન કાંતવા 
યત્ન કરવે. 


૨ કાંતતી વખતે ઉંક્નસવાળા અગર સકફ્રેદ જગ્યા સામે મોહું ન 
રાખતા કાળી અગર ર ગદર જગ્યા પસદ કરજે કારણુ કે તેથી 
પૂણીમાંથી નીકળતો તાર સ્પષ્ટ દેખારો ને કાંતવું સુમમ પડશો. 


૩ કાંત્યા પછી તકલી હમેશાં તકલી પેટીમાં મુકવાની ચીવટ 
રાખવી, કારષ્ુ રઝળતી અગર ખીસામાં છુરી રાખવાથી 
ગ ભીર ઇન્ન થયાના દાખલા છે. 











(૩૦) તક્લી 


જ જમીન અગર કકાઈપણુ ન્નતના આધાર વગર તકલી અહદ્‌ર્‌ 
રાખી કાંતવાની ટેવ પહેલેથી પાડવી. શરૂઆતમાં આધાર 
લઇ કાંતવાની ટેવ પડી ગયા પછી તે છેોડેવી ઘણાને 
મુરકેલ લાગે. 








કકક ે 


સ મા પ્ત 


